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Verf ahren zur Herstellung einea Wolfram" 
carbidkatalyaator filr Brennstoff gallon 

Bei Brennotoff tellen mit saurem Elektroljrton wird zur 
aiiodia chen Oxydation von Wasserstoff z Q B. Wolfram- 
carbld als Katalyaator eingeeetzt. Zur Heratellung von 
portfeen G&edif ffrsionoelektroden wird Wolf ramcarbid 
kleiner Korngrdfie in einea tnermoplastleohon Kunatatoff 
eingelagert. Die Heratellung das Wolf ramcarbide aelbet 
kann nacn verachledenen Verfahren erfolgen. Ea 1st n.B. 
bekannt, Wolf ramcarbid durch Hoaktion von Aktivkohle 
ait Volf reapulv r Oder pulverf tfrmigan Wolf raaoxiden su 
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arzeugen, Oder die vorgenannten Aus gangs st of fe mil; 
Kohlenvaaaeratoff zu carburieren. 



aatz in Brennatoff zellen nicht aus, 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe augrunde, ein Ver- 
fahren zur Herateiiiing von Wolframcarbid anzugeben, das 
die fiir einen wirtschaf tlicben Einsatz notw«*ndlge 
Aktivitat aufweist. 

2s wurde nun ttberraschend gef linden % daB dlese Aufgabe 
dadurch geloat wird, daB Wolfram oder Wolframoxid bei 
erhdhter Temperatur mit Kohlenmonoxid carburiart wird^ 

In elner Abwandlung dee Verf ahrens warden die genannten 
Ausgangastoff e bei erhohter Temperatur rait einem Ge- 
miech aus Kohl enmonoxid mit Kohlendioxld behandelt. Be- 
Bonders gunatige Ergebnisss werden dabei mit einem Gas- 
gemisch erjsielt, daB 0,1 bis 60 % Kohlendioxid enfc- 
halto Die Carburierung erfolgt vorteilhaft bei einer 
Temperatur im Bereieh von 600 bis 1500° 0 t wobei bei 
Behandlungszeiten von 4- bia 16 Stundon als ausreichend 
und notwendig anzuaehen Bind. 

Zur Dure hf iihmng dee Verf ahrena wird das Auagangs- 
material, z.Bo pulverf Srmiges Wolfram, in einen Dreh- 
rohrofen mit z.B. Kohl enmonoxid carburiert. Die Be- 
handlungazeit richtet sich nach der &orngrc5Be des Aus- 
gangamaterials. Bei einer KorngrbBe von 0„3 ist bei 
einer Tamperatur von 700° C zur voXlatandigeh 
Carburierung eine Behandlungszeit von ? bia 10 Stun&ea 
notwendig. 

Durch di standig Umwal. ung in dem Drohrohrof en wird 
in homoganea Endprodukt erzielt, daB ehno ir iter® 

Aktivierung nach bekannten Verfahren zu Gasdif fusions- 
lektroden verarbeitet warden kann. 



Die bei dem genannten Verfahren erzielbare katalytiache 
Aktivitat reicht Jedoch fiir einen virtschaf tlichen Ein- 
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In der Figur Bind J Stromspannungskurven darg at lit, 
wie eie stch in einer Brennstof f zelle bei der 
anodiachen Oxvdation von Vasseretoff an -einer Gae- 
dif fusions elekt rode auo Volframcarbid ergeben. Wanrend 
die Kurven 1 und 2 an nach bokannten Verfahren herge- 
stellten Vo 1 frame arbidelekt rod en ernalten wurden, gibt 
die otromBpannungscharakteristik der Kurve 3 den Ver- 
lauf wieder, der mit einer Gasdiffue ions elekt rode 
unter Vervendung von Wolf ramcarbid .gemaB der Erf indung 
ernalten wtirde. 

Aus der Figur 1st ohne weiteres die Fortechrittlichkeit 
des Verfanrene gemaB der Erf indung bezilglich der er- 
holrfcen katalyiachen Aktivitat zu entnenmen*, 

Gasdiffusicnaelektroden uus Wolf ramcarbid gemaB der 
Erfindung werden besondera vnrteilhaft in Brennstoff- 
zellen mit saurem Elektrolyten eingesetzt, wobei als 
Brennstoff bevorzugt Wanoerstoff Oder Konlenmonoxid 
oatydiert wird. 
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LICENTIA 
Pat ent -Verwal tunge -GmbH * 
6 Frankfurt (Main), Theodor-Stern-Kai 1 

15*11.1968 
Br, Lertes/lrii 

82/507/fc 

Pat ent anspruche 

Verfahren zur Herstellung von Wolf ramcarbid als 
Katalysator fur Brennstof f zellen, d a d u r c h 
g e k e n n a e i chne t, daB Wolfram oder 
Wolf ramoxld bel erhdhter Temperatur mit Kohl en- 
monoxid carburiert wlrd. 

Verfahren zur Heratellung von Wolf ramcarbid ale 
Katalysator fur Brennstof fzellen, d a d u r c h 
gekennzeichne t f daB Wolfram Oder 
Wolf ramoxld bel erhShter Temperatur mit elnem Ge- 
ralech aus Kohlenmonoxid Eohlendloxid 
carburl rt wird. 

Verfahren nach Anspruch 2 f dadurchge- 

k nnzeichnet, daB in dem Gasgemiech 

O f 1 bis 60 % Kohlendioxid enthalten 1st. 
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4. Verfahr n nach den Anspriichen 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die 
Carburieruag bei einer Temp era tur im Bereich von 
600 bia 1500 ° C erfolgt. 

5. Volframcarbid nach den Anspriichen 1 bis 4 # g e- 
kennzeichnet durch seine Verwendung 
als Elektrode in einer Brennetoff zelle mit saurem 
Elektrolyt. 

6. Wolf ramcarbid nach den Anspriichen 1 bis 5 f g e- 
kennzeichnet durch seine Verwendung 
zur Oxydation von Wasaerotoff Oder Kohlenmonoxid, 
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